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SELBSTKLEBEFOLIE 

Die Erfindung betriflft eine Selbstklebefolie zum Verkleben eines Fufibodenbe- 
10 lags auf einem Fufiboden. 

Es sind bereits Selbstklebebander bzw. -folien bekannt, die eine auf beiden 
Oberflachen einer Tragerschicht aufgebrachte Haftkleberbeschichtxing auf- 
weisen. Dabei ist entweder die Tragerschicht der Selbstklebebander selbst als 
15 Traggewebe ausgebildet, oder auf der Tragerschicht wird ein Stoffgewebe 
zur Erhaltung der Dimensionsstabilitat aufgebracht. 

Die Haftkleberbeschichtung weist auf beiden Oberflachen der Tragerschicht 
unterschiedliche Haftstarken auf. Die Haftstarken der Haftkleberbeschichtung 
sind dabei so gewahlt, dafi die obere, dem Fufibodenbelag zugewandte 

20 Oberflache eine grofiere Haftstarke aufweist, als die untere, dem Fuliboden 
zugewandte Seite. Die iiblicherweise verwendeten Kleberauftragsgewichte der 
Haftklebergeschichtungen, insbesondere auf der unteren Oberflache, liegen 
dabei im Bereich von 100 g/m^, die wenigsten liegen im Bereich von 70 
g/m^ und kaum ein Hersteller verv^endet Kleberauftragsgewichte unter 70 

25 g/m-. 

Durch die unterschiedlichen Haftkleberbeschichtungen und/oder Haftstarken 
soil erreicht werden, daB der Fufibodenbelag, beispielsweise Teppichboden, 
zum einen gut auf dem FuJiboden, beispielsweise Parkett, haftet und zum 
30 anderen der Fufibodenbelag zusammen mit dem an ihm haftenden Selbst- 
klebeband riickstandsfrei vom Fufiboden losbar ist. Um beim Verlegen ein 
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sicheres Haften sowohl an dem FuBbodebelag als auch an dem FuBboden zu 
gewahrleisten, weisen die herkommlichen Selbstklebebander, da sie i.A. nicht 
flachig verarbeitet werden, jedoch nur einen geringen Unterschied in der 
Haftkleberbeschichtung und/oder in der Haftstarke der beiden Oberflachen 
auf. Dadurch besteht jedoch die Gefahr, daB bei einer zu starken Verkle- 
bung an dem FuBboden ein Teil des Haftklebers an dem FuBboden haften 
bleibt, Oder sich das Selbstklebeband beim Ablosen eher vom FuBbodenbelag 
als vom FuBboden lost. Ein riickstandsfreies Ablosen ist somit nicht unter 
alien Bedingungen gewahrleistet. Zwar werden auch Selbstklebebander ver- 
wendet, deren Haftfahigkeitsunterschiede durch die aufgrund der Unebenhei- 
ten der Traggewebe bestehenden Strukturunterschiede auf den jeweiligen 
Oberflachen hervorgerufen werden, d.h. die Selbstklebebander haben eine 
"raue" Oberflache mit einer geringeren Haftfahigkeit und eine "glattere" 
Oberflache mit einer groBeren Haftfahigkeit. Jedoch kann durch die punktu- 
ellen Belastungen an der "rauen" Oberflache und der damit verbundenen 
Haftzentren zwischen Selbstklebeband und FuBboden auch mit dieser Ausge- 
staltung ein riickstandsfreies Ablosen des FuBbodenbelags vom FuBboden 
nicht unter alien Bedingungen gewahrleistet werden. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine Selbstklebefolie zu 
schaff'en, die im wesentlichen unter alien Bedingungen sowohl ein sicheres 
Haften des FuBbodenbelages an dem FuBboden als auch ein riickstandsfreies 
Ablosen des FuBbodenbelages von dem FuBboden sicherstellt und so eine 
bequeme Handhabbarkeit bietet. 

Die Aufgabe wird erfindungsgemaB mit einer Selbstklebefolie gemafi An- 
spruch 1 Oder 5 gelost. ZweckmaBige Weiterbildungen sind in den abhangi- 
gen Anspriichen angegeben. 
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Die erfindungsgemaBe Selbstklebefolie dient dem Verkleben eines Fufiboden- 
belags, insbesondere eines Teppichbodens, auf einem FuBboden, insbesondere 
Parkett. 

Die Selbstklebefolie weist eine geeignete Tragerschicht auf. Bevorzugt besteht 
die Tragerschicht aus Kunststofffolie, z.B. Polypropylen- oder Polyethylenfo- 
lie, es ist prinzipiell jedoch auch jedes andere geeignete Material, wie 
Kautschuk, Latex, o.a. verwendbar. 

Zumindest auf der oberen, dem FuBbodenbelag zugewandten Oberflache 
weist die Tragerfolie ein Gewebe auf, das insbesondere zum Erhalt der 
Dimensionsstabilitat der Selbstklebefolie beim Verlegen und beim Ablosen 
dient. Das Gewebe kann auch an der unteren, dem FuBboden zugewandten 
Oberflache oder an beiden Oberflachen angeordnet sein. Das Gewebe wird 
durch Faden aus geeignetem reififesten Material gebildet. 

ErfindungsgemaB weisen beide Oberflachen eine Haftkleberbeschichtung auf, 
wobei die Haftkleberbeschichtung und/oder die Haftstarke auf der unteren 
Oberflache nur ein Bruchteil derjenigen auf der oberen Oberflache betragt. 
20 Es konnen dazu auf jeder der beiden Oberflachen Haftkleber mit unter- 
schiedlichen Klebekraften oder auf jeder Oberflache jeweils der gleiche 
Haftkleber Verwendung finden. 

AIs Haftkleber hat sich eine Acrylat-Dispersion, angereichert mit Harzen und 
25 mit darin enthaltenem UV- und Alterungsschutz bewahrt, wobei jedoch auch 
jeder andere geeignete Haftkleber verwendbar ist. 

Die Haftkleberbeschichtung kann flachig aufgebracht sein; aber auch eine im 
wesentlichen streifenformig an den Oberflachen angeordnete Haftkleberbe- 
30 schichtung mit kleberfreien Zwischenraumen ist moglich. Die Kombination 
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aus flachenfOrmigem Auftrag und streifenformigen Auftrag auf je einer der 
Oberflachen Oder die Kombination davon auf einer der Oberflachen ist 
ebenfalls moglich. 

5 Zumindest die untere Oberflache mit der deutlich geringeren Haftkleberbe- 
schichtung ist erfindungsgemafi im wesentlichen eben ausgebildet. Auch die 
obere Oberflache kann im wesentlichen eben ausgebildet sein. 

Die erfindungsgemafie Ausgestaltung der Selbstklebefolie mit einem Bruchteil 

10 der Haftkleberbeschichtung auf der unteren Oberflache bietet aufgrund der 
verhaltnismafiig geringen Haftkleberbeschichtung und/oder Haftstarke ein 
besonders sicheres und riickstandsfreies Ablosen des FuBbodenbelages bzw. 
der daran haftenden Selbstklebefolie. Da die erfindungsgemaBe Selbstklebefo- 
lie durch die un Vergleich zur unteren Oberflache wesentlich starkere 

15 Haftkraft an der oberen Oberflache sicher an dem FuBbodenbelag haftet, ist 
ein einfaches Ablosen des FuBbodenbelages mit der daran haftenden Selbst- 
klebefolie moglich. Zusatzlich wird durch die erfindungsgemaB im wesentli- 
chen ebene untere Oberflache der Selbstklebefolie trotz der verhaltnismafiig 
geringen Haftkleberbeschichtung und/oder Haftstarke ein sicheres Verkleben 

20 des FuBbodenbelags auf einem FuBboden, insbesondere auf glattem Parkett 
erreicht, da die Verklebung nicht nur punktuell wie bei Selbstklebebandem 
mit strukturierten unteren Oberflachen erfolgt. Da aufgrund der erfindungs- 
gemaB im wesentlichen ebenen unteren Oberflache keine Haftzentren ent- 
stehen, die aufgrund ihrer geringen Flachen kein sicheres Verkleben bieten 

25 aber punktuell starker an den FuBboden haften, wird so zusatzlich zur 
sicheren Verklebung auch das sichere Ablosen gewahrleistet. 

Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Selbstklebefolie so ausgebildet ist, daB 
ihre Lange und Breite so bemessen sind, daB sie im Gegensatz zu her- 
30 kommlichen Selbstklebebandem im wesentlichen den gesamten mit dem 
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FuBbodenbelag zu belegenden FuBboden grofiflachig abdeckt. Die Lange ist 
dabei so gewahlt, wie es die raumlichen Gegebenheiten und die Verarbeit- 
barkeit erfordem. Als Breite ist aus Griinden der Verarbeitbarkeit und 
Praktikabilitat ein Bereich von 350 bis 2000 mm bevorzugt. Noch bevor- 
5 zugter ist ein Breitenbereich von 500 bis 1500 mm und besonders bevorzugt 
ist ein Bereich von 600 bis 1000 mm. Selbstverstandlich kann es bei 
entsprechenden raumlichen Gegebenheiten bevorzugt sein, auch die Langen 
in diesen Bereichen zu wahlen. 

10 Die groBflachige Ausbildung der Selbstklebefolie bietet ebenso wie die im 
wesentlichen ebene Ausformung der unteren Oberflache, trotzdem die Haft- 
kleberbeschichtung und/oder die Haftstarke dieser Oberflache nur einen 
Bruchteil derjenigen der oberen Oberflache betragt, ein besonders sicheres 
Haften des FuBbodenbelages an dem FuBboden, da auf diese Weise im 

15 Gegensatz zu konventionellen Selbstklebebandem eine groBe Haftflache erzielt 
wird. 

Da jeweils Haftkleber mit unterschiedlichen Klebekraften auf den Oberflachen 
aufgebracht werden konnen, ist nicht ailein das Kleberauftragsgewicht fur die 
20 erfindungsgemaB unterschiedlichen Haftstarken verantwortlich, sondem auch 
die unterschiedlichen Klebekrafte der verwendeten Haftkleber. 

Als allgemein giiltiges MeBverfahren fur die Haftstarke einer Haftkleberbe- 
schichtung dient die Messung der Haftkraft nach DIN 1939. Dabei wird die 
25 Kraft gemessen, die zum Abziehen der Selbstklebefolie, welche mit der zu 
untersuchenden Haftkleberbeschichtung einer bestinunten Klebekraft und eines 
bestimmten Auftragsgewichtes versehen ist, benotigt wird. Dabei betragt nach 
der Priifnorm die Breite der Selbstklebefolie 25 mm und als Klebepartner 
der Selbstklebefolie dient eine Stahloberflache. 

30 
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ErfindungsgemaB ist eine nach DIN 1939 gemessene Haftkraft der Haft- 
kleberbeschichtung der unteren Oberflache in einem Bereich von 0,8 bis 5 
N bevorzugt. Bevorzugter ist ein Bereich von 1,5 bis 3 N und am meisten 
bevorzugt ist ein Haftkraftereich von 2,0 bis 2,6 N. 

5 

Fiir die nach DIN 1939 gemessene Haftkraft der Haftkleberbeschichtung der 
oberen Oberflache ist ein Bereich von 30 bis 60 N bevorzugt. 

In einer bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung wird die unterschiedli- 
10 che Haftkleberbeschichtung und/oder die unterschiedUche Haftstarke bzw. 
Haftkraft der beiden Oberflachen durch unterschiedUche Kleberauftragsgewich- 
te bewirkt, wobei die obere Oberflache mit der groBeren Haftstarke ein 
hoheres Kleberauftragsgewicht aufweist als die untere Oberflache. 

15 Besonders bevorzugt ist eine Ausfuhrungsform, bei welcher das Kleberauf- 
tragsgewicht auf der oberen Oberflache im Bereich von 100 bis 250 g/m^ 
und auf der unteren Oberflache im Bereich von 5 bis 40 g/m^ liegt. Fiir 
die untere Oberflache ist dabei ein Bereich von 8 bis 20 glvr? am meisten 
bevorzugt. 

20 

Wie schon angesprochen, konnen auf jeder der beiden Oberflachen unter- 
schiedUche Haftkleber mit unterschiedlichen Klebekraften oder auf jeder 
Oberflache jeweils der gleiche Haftkleber Verwendung finden. Die obrigen 
Angaben beziehen sich auf den FaU, daft der gleiche Haftkleber auf die 
25 obere und die untere Oberflache aufgebracht wird. 

Die Haftkleberbeschichtung kann flachig aufgebracht sein; aber auch eine im 
wesentUchen streifenformig an den Oberflachen angeordnete Haftkleberbe- 
schichtung mit kleberfreien Zwischenraumen ist moglich. Die Kombination 
30 aus flachenformigem Auftrag und streifenformigen Auftrag auf je einer der 
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Oberflachen oder die Kombination davon auf einer der Oberflachen ist 
ebenfalls moglich. Die angegebenen Kleberauftragsgewichte beziehen sich in 
einem dieser Falle lediglich auf die mit einer Haflkleberbeschichtung ver- 
sehenen Gebiete der Oberflachen. 

In einer weitem bevozugten Ausftihrungsform der Erfindung besteht die 
textile Struktur an zumindest der oberen Oberflache der Tragerschicht der 
Selbstklebefolie aus Faden aus geeignetem reififesten Material, wie insbeson- 
dere Baumwolle, KunsttofF, o.A., welche grobmaschig angeordnet sind. 
Die Anordnung kann dabei jede im wesentlichen grobmaschige Gestaltung 
annehmen, insbesondere sind rechteckig zueinander angeordnete und in der 
jeweiligen Richtung parallel liegende Faden bevorzugt. Die Faden konnen. in 
den jeweiligen Richtungen parallel zu den Seitenkanten der Selbstklebefolie 
ausgerichtet sein, oder aber einen beliebigen Winkel dazu bilden. 

Besonders bevorzugt ist eine Ausfuhrungsform, bei welcher die textile 
Struktur parallel laufende Faden sowie im stumpfen Winkel dazu rautenfor- 
mig angeordnete Faden aufweist. 

Besonders bevorzugt betragt der jeweilige Fadenabstand der textilen Struktur 
zwischen 3 und 30 mm. 

Es kann sich bei der textilen Struktur um ein Fadengelege aber auch um 
eine netzartig versponnene Struktur, bei der die Faden aus feinen mitein- 
ander versponnenen Einzelfaden bestehen, handeln. Dabei befinden sich die 
Faden der textilen Struktur auf zumindest der oberen Oberflache der Trager- 
schicht und sind in die Haftkleberschicht eingebettet und von dieser im 
wesentlichen umschlossen, so daB auch die entprechende Oberflache der 
Selbstklebefolie im wesentlichen eben ausgebildet ist. 
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Die grobmaschige textile Struktur sorgt fur die Dimensionsstabilitat der 
Selbstklebefolie, wobei die im wesentlichen ebene Ausbildung der entspre- 
chenden Oberflache auch im wesentlichen erhalten bleibt. Dies erleichtert das 
sichere Ablosen des Fufibodenbelages von dem FuBboden, da somit die 
5 Selbstklebefolie beim Ablosen sicher und formstabil an dem Fulibodenbelag 
haftet. 

Durch die besonders bevorzugte parallele sowie rautenfomiige Anordnung der 
Faden ergibt sich eine zusatzliche Dimensionsstabilitat in schrager Richtung, 
10 d,h. in Richtung der rautenformig angeordneten Faden. Diese zusatzliche 
Stabilitat ist besonders bei schragem (im Bezug auf die parallel zu den 
Randem angeordneten Faden) Abziehen des Fufibodenbelages von Vorteil und 
bietet zusatzliche Sicherheit fur das riickstandsfreie Ablosen von dem FuBbo- 
den. 

15 

Zur besonders leichten Handhabung der Selbstklebefolie vor und wahrend 
des Verlegens und Verklebens eines FuBbodenbelags an einem FuBboden, 
weist die Selbstklebefolie in einer weiteren bevorzugten Ausfiihrungsform 
zumindest auf der oberen Oberflache einen entfembaren Abdeckfilm zur 
20 Abdeckung der Haftkleberbeschichtung auf. 

Es kann auch zusatzlich oder lediglich auf der unteren Oberflache ein 
entfembarer Abdeckfilm vorhanden sein. Aufgrund der wesentlich geringeren 
Haftstarke der unteren Oberflache ist dies jedoch nicht unbedingt erforder- 
25 lich. 

Der Abdeckfilm besteht vorzugsweise aus einem an sich bekannten silikon- 
behandelten Trennpapier, welches losbar haftend praktisch luckenlos an der 
entsprechenden Oberflache anliegt. 
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Zum Transport kann die Selbstklebefolie in Rollenform vorliegen. 

Die Verwendung einer erfindungsgemafien Selbstklebefolie erfolgt bevorzugt 
auf folgende Weise: 

5 

Der gesamte FuBboden wird mit der Selbstklebefolie bedeckt. Dabei richtet 
man die untere Oberflache mit der geringeren Haftstarke in Richtung FuBbo- 
den. Die obere Oberflache ist dabei bevorzugt mit dem Abdeckfilm bedeckt. 
Dann wird der FuBbodenbelag provisorisch aufgelegt und gegebenenfalls 

10 zugeschnitten. AnschlieBend wird ein Teil des FuBbodenbelags wieder zu- 
riickgeschlagen, und der Abdeckfilm auf diesem Teil der Selbstklebefolie 
entfemt. Der zuriickgeschlagene Teil des FuBbodenbelags wird wieder auf 
die obere Oberflache mit der groBeren Haftstarke geklappt und gegebenen- 
falls angepreBt. Mit den iibrigen Teilen des FuBbodenbelags wird auf gleiche 

15 Weise verfahren, bis der gesamte FuBbodenbelag groBflachig am FuBboden 
verklebt ist. 

Zum riickstandsfreien Ablosen des FuBbodenbelags muB dieser lediglich nach 
oben vom FuBboden abgezogen werden. Dabei trennt sich die Selbstklebefo- 
20 lie vom FuBboden und bleibt am FuBbodenbelag haften. Wenn man den 
FuBbodenbelag mit der nun schon daran haftenden Selbstklebefolie wiederver- 
wenden will, kann man die untere mit Haftkleberbeschichtung versehene 
Oberflache beim Aufrollen des FuBbodenbelages mit einer geeigneten Ab- 
deckfolie schiitzen. 

25 

Altemativ zu der oben beschriebenen erfindungsgemaBen Selbstklebefolie mit 
einer zumindest an der oberen Oberflache angeordneten textilen Struktur zur 
Dimensionsstabilisierung, ist auch eine erfindungsgemaBe Selbstklebefolie 
ohne eine textile Struktur moglich. 

30 
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Zum Erhalt der Dimensionsstabilitat ist dazu jedoch eine besonders geeignete 
reiB- und dehnfeste Tragerschicht notig. Diese kann aus den schon oben 
genannten Materialien fur eine Tragerschicht bestehen, wobei die werwende- 
ten Dicken jedoch meist grofier gewahlt werden miissen als bei einer Selbst- 
5 klebefolie mit zusatzlicher textiler Struktur. 

AUe weiter oben getrofFenen Aussagen, beschriebenen Ausfuhrungsformen, 
Material-, Zahlen- und Bereichsangaben und Verfahren soUen mit Ausnahme 
der speziell die textile Struktur betreflfenden Punkte auch fur die erfindungs- 
10 gemaBe Selbstklebefolie ohne textile Struktur gelten. 



